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On est souvent oblige" de recourir a des melanges 
de colorants de dispersion pour teindre des fibres 
de polyesters et des articles a base de ces fibres en 
nuances homogenes grises, brunes ou olive. Tou- 
tefois, des colorants jaunes, rouges et bleus solides 
a la lurniere donnent, lorsqu'ils sont combines, 
des teintures relativement peu solides a la lumiere 
qui virent legerement ou dont les solidites au 
plissage et a la sublimation laissent a desirer. C'est 
ainsi que presque tous les colorants jaunes connus 
melanges a des colorants bleus sont plus ou moins 
detruits. II est vrai que les colorants nitres ne pre- 



sentent pas cet inconv6nient mais leur intensite 
est relativement faible et ne permet la realisation 
que de nuances mode claires tandis que les melanges 
de colorants qui renferment des colorants anthra- 
quinoniques nitres de couleur bieue virent au vert 
lors de 1' exposition a la lumiere. 

La demanderesse a precisement trouve que Ton 
peut eviter ces inconvenients lors de la teinture 
de fibres de polyester ou d'articles a base de ces 
fibres ainsi que d'acetate si on les teint, foularde ou 
imprime avec au moins un colorant de cbacune des 
formules generales : 
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employes conjointement ou dans un ordre quel- 
conque. Dans ces formules : 

Ai repr6sente un atome de chlore ou de brome; 

A2 et A3 representent des atomes de chlore, de 
brome ou d'hydrogene, Tun d'eux devant Stre un 
atome d'hydrogene; 

X represente un atome d'bydrogene, un groupe 
methylique ou 6thylique, un atome de chlore; 

Yi represente un atome d'hydrogene, un radical 



alcoylique de bas poids moleculaire, un radical 
ac6toxylique ou propionyiique ou le groupe nitri- 
lique; 

Y2 represente un radical acetoxyiique ou pro- 
pionyloxylique, un radical carboxymethylique ou 
-^thylique ou le groupe nitrilique; 

Zi represente un atome de cblore, un atome de 
brome, un groupe trifluorom&hylique ou le groupe 
nitrilique; 
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Z2 represente un atome d'hydrogene, ou un 
atome de chlore ou de brome lorsque Zi represente 
le groupe nitrflique; 

Ri et R 2 representent des atomes d'hydrogene 
ou un radical alcoylique de bas poids moleculaire et 

W represente un atome de chlore, de brome, un 
groupe alcoxylique, hydroxyarylique ou alcoxyary- 
lique, en particulier un groupe hydroxyphenylique 
ou alcoxyphenylique. Par a alcoylique » nous enten- 
dons ici et par la suite un groupe alcoylique de bas 
poids moleculaire, c'est-a-dire des radicaux alcoy- 
iiques avec jusqu'a 4 atomes de carbone et surtout 
avec 1 et 2 atomes de carbone. 

Par fibres de polyester, nous entendons surtout 
les produits de la polycondensation lineaire d'acides 
dicarboxyliques aromatiques, par exemple d'acide 
terephtalique et de glycols, en particulier d'£thylene- 
glycol, que Von trouve dans le commerce sous les 
marques deposees de Terylene, Dacron, Tergal, 
Trevira, Diolene, Terital ou Teron (= Fortrel) ainsi 
que des polyesters modifies comme le Vycron, le 
Kodel ou le Dacron 64. Quant a l'ac£tate de cellu- 
lose, il s'agit surtout de diacetete 2 1/2-acetate et 
de triac6tate de cellulose. 

On obtient des nuances brunes, grises et olive 
solides a la lumiere, aux gaz de combustion, au 
frottement, au repassage, au plissage et a la subli- 
mation. Par ailleurs, les teintures sont fares solides 
au lavage et a la sueur, meme en nuances corsees. 
Celles-ci sont unies grace a la limite de saturation 
elevee des melanges. 

Ces preparations tinctoriales reservent dans une 
large me sure les fibres cellulosiques et les fibres 
animales qui se iaissent d'ailleurs nettoyer facfle- 
ment au cas ou elles ont ete salies au cours de la 
teinture. Naturellement, ces preparations tinctoriales 
peuvent contenir tous les additifs habituels comme 
des agents de coupage. 

On obtient par exemple un melange brun rouge 
lorsqu'on prend 50 a 70 parties d'un colorant repon- 
dant a la formule generale (I) avec : 

15 a 35 parties d'un colorant repondant a la for- 
mule generale (II) avec : 

10 a 20 parties d'un colorant rdpondant a la for- 
mule generale (III). 

On obtient un melange de colorants brun fonce 
lorsqu'on utilise : 

4.0 k 60 parties d'un colorant r6pondant a la for- 
mule generale (I) avec : 

12 a 35 parties d'un colorant repondant a la for- 
mule generale (II) et 

20 a 35 parties d'un colorant repondant a la for- 
nule generale (III). 

Enfin, on obtient un melange gris lorsqu'on 
smploie : 

35 a 45 parties d'un colorant repondant a la for- 
mule generale (I) avec : 



5 a 15 parties d'un colorant repondant a la for- 
mule generale (II) et 

45 a 60 parties d'un colorant repondant a. la for- 
mule generale (III). 

Les agents de dispersion anioniques sont parti- 
culierement appropries. 

A. On peut utiliser par exemple les colorants 
suivants repondant a la formule generale (I) : 

1° 4 - nitro - 2,6 - dichloro - 4' - (N - cyanethyl - N - 
acetoxyethyl) - amino - 1,1' - azobenzene; 

2° 4 - nitro - 2,6 - dibromo - 4' - (N - cyanethyl - N - 
acetoxyethyl) - amino - 1,1' - azobenzene ; 

3° 4 - nitro - 2,6 - dichloro - 4' - (N - cyanethyl - N - 
elhyl) - amino - 1,1' - azobenzene; 

4° 4- nitro -2,6- dibromo -4' - (N- cyanethyl- N- 
ethyl) - amino - 1,1' - azobenzene; 

5° 4 - nitro - 2,6 - dichloro - 4' - (N,N - bis - cyane- 
thyl) - amino - 1,1' - azobenzene; 

6° 4 - nitro - 2,6 - dichloro - 4' - (N,N - bis - ace- 
toxyethyl) - amino - 1,1' - azobenzene; 

7° 4 - nitro - 2,6 - dibromo - 4' - (N,N - bis - 
acetoxyethyl) - amino - 1,1' - azobenzene; 

8<> 4 - nitro - 2,6 - dichloro - 4' - (N,N - bis - 
propionyloxy6thyl) - amino - 1,1' - azobenzene; 

9° 4 - nitro - 2,6 - dichloro - 4' - (N - cyanethyl - 
N - carbomethoxyethyl) - amino - 1,1' - azobenzene; 

10° 4 - nitro - 2,6 - dibromo - 4' - (N - cyanethyl - 
N - carbomethoxyethyl) - amino - 1,1' - azobenzene; 

llo 4 . nitro - 2,6 - dichloro - 2' - methyl - 4' -(N - 
cyanethyl - N - acetoxyethyl) - amino - 1,1' - azoben- 
zene; 

12° 4 - nitro - 2,6 - dichloro - 2' - methyl - 4' - 
(N,N - bis - acetoxyethyl) - amino - 1,1' - azobenzene; 

13° 4 - nitro - 2,6 - dichloro - 2' - methyl - 4' - 
(N,N - bis - cyanethyl) - amino - 1,1' - azobenzene; 

14o 4 . nitro - 2,6 - dichloro - 4' - (N - cyanethyl - 
N - carboethoxyethyl) - amino - 1,1' - azobenzene; 

15° 4 - nitro - 2,6 - dichloro - 4' - (N - cyanethyl - 
N - propionyloxy6thyl) - amino - 1,1' - azobenzene; 

16° 4 - nitro - 2,5 - dichloro - 4' - (N - cyanethyl - 
N - acetoxyethyl) - amino - 1,1' - azobenzene; 
- 17° 4 - nitro - 2,5 - dichloro - 4' - (N - cyanethyl - 
N - 6thyl) - amino - 1,1' - azobenzene; 

18° 4 - nitro - 2,5 - dibromo - 4' - (N - cyanethyl - 
N - ethyl) - amino - 1,1' - azobenzene ; 

B. Colorants repondant a la formule ginirale (II) 
pouvant Stre utilises : 

1° 4 - nitro - 2 - cyano - 4' - (N - cyanethyl - N - * 
acetoxyethyl) - amino - 1,1' - azobenzene; 

2° 4 - nitro - 2 - chloro - 4' - (N - cyanethyl - N - 
acetoxyethyl) - amino - 1,1' - azobenzene; 

3° 4 - nitro - 2 - bromo - 4' - (N - cyanethyl - N - 
acetoxyethyl) - amino - 1,1' - azobenzene; 

4° 4 - nitro - 2 - cyano - 6 - chloro - 4' - (N - 
cyanethyl - N - acetoxyethyl) - amino - 1,1' - azo- 
benzene ; 

5° 4 - nitro - 2 - cyano - 6 - bromo - 4' - (N - 



cyanSthyi - N - acetoxy6thyl) - amino - 1,1' - azo ben- 
zene; 

6° 4 - nitro - 2 - cyano - 4' - (N - ethyl - N - cyane- 
thyi) - amino - 1,1' - azobenzene ; 

7° 4 - nitro - 2 - trifluoromethyl - 4' - (N - cyane- 
thyi - N - acetoxyethyl) - amino - 1,1' - azobenzene; 

8° 4 - nitro - 2 - cyano - 4' - (N,N - bis - cyanethyi) - 
amino - 1,1' - azobenzene; 

9° 4 - nitro - 2 - chloro - 4' - (N,N - bis - cyanethyi) - 
amino - 1,1' - azobenzene; 

10° 4 - nitro - 2 - trifluoromethyl - 4' - (N - ethyl - 
N - cyanethyi) - amino - 1,1' - azobenzene; 

11° 4 - nitro - 2 - cyano - 4' - (N - cyanethyi - N - 
carbom6thoxyethyi) - amino - 1,1' - azobenzene; 

12° 4 - nitro - 2 - bromo - 4' - (N - cyanethyi - N - 
carbomethoxy ethyl) - amino - 1,1' - azobenzene; 

13° 4 - nitro - 2 - chloro - 4' - (N - cyanethyi - N - 
carbomethoxyethyl) - amino - 1,1' - azobenzene; 

14° 4 - nitro - 2 - cyano - 6 - chloro - 4' - (N - 
cyanethyi - N - carbomethoxyethyl) - amino - 1,1' - 
azobenzene ; 

15° 4 - nitro - 2 - cyano - 2' - methyl - 4' - (N - 
cyanethyi - N - carbomethoxyethyl) - amino - 1,1' - 
azobenzene; 

16° 4 - nitro - 2 - cyano - 2' - methyl - 4' - (N - 
cyanethyi - N - carboethoxyethyl) - amino - 1,1' - 
azobenzene; 

17° 4 - nitro - 2 - cyano - 2' - methyl - 4' - (N,N - 
bis - cyanethyi) - amino - 1,1' - azobenzene; 

18° 4 - nitro - 2 - cyano - 2' - methyl - 4' - (N - 
ethyl - N - cyanethyi) - amino - 1,1' - azobenzene; 

19° 4 - nitro - 2 - cyano - 2' - methyl - 4' - (N,N - 
bis - acetoxyethyl) - amino - 1,1' - azobenzene; 

20° 4 - nitro - 2 - cyano - 2' - methyl - 4' - (N - 
cyanethyi - N - propionyloxyethyl) - amino - 1,1' - 
azobenzene ; 

21° 4 - nitro - 2 - chloro - 2' - methyl - 4' - (N - 
cyanethyi - N - acetoxyethyl) - amino -1,1' - azoben- 
zene; 

22° 4 - nitro - 2 - cyano - 4' - (N - cyan6thyl - N - 
butyl) - amino - 1,1' - azobenzene ; 

23° 4 - nitro - 2 - cyano - 2' - methyl - 4' - (N - 
cyanethyi - N - ethyl) - amino - 1,1' - azobenzene; 

24° 4 - nitro - 2 - cyano - 6 - bromo - 4' - (N,N - 
bis - acetoxyethyl) - amino - 1,1' - azobenzene. 

1° 1 - amino - 2 - bromo - 4,8 - dihydroxy - 5 - 
memylamino - anthraquinone; 

2° 1 - amino - 2 - chloro - 4,8 - dihydroxy - 5 - 
methylamino - anthraquinone; 

3° 1 - amino - 2 - bromo - 4,8 - dihydroxy - 5 - 
ethykmino - anthraquinone; 

4° 1,5 - diamino - 2 - bromo - 4,8 - dihydroxy - 
anthraquinone ; 

5° 1,5 - diamino - 2 - chloro - 4,8 - dihydroxy - 
anthraquinone; 

6° 1,5 - diamino - 2 - (4'- ethoxy) - phenyl - 4,8 - 
dihydroxy - anthraquinone; 



3 — [1.291.988] 

7° 1,5 - diamino - 2 - (4' - methoxy) - phenyl - 4,8 - 
dihydroxy - anthraquinone; 

8° 1,5 - diamino - 2 - (4' - hydroxy) - phenyl - 4,8 - 
dihydroxy - anthraquinone; 

9° Melange technique de C6 et C8; 

10° Melange technique de C7 et C8; 

11° 1,5 - dim^thylamino - 2 - methoxy - 4,8 - 
hydroxy - anthraquinone; 

12° 1,5 - diemyiamino - 2 - ethoxy - 4,8 - dihy- 
droxy - anthraquinone ; 

13° 1 - amino - 2 - methoxy - 4,8 - dihydroxy - 5 - 
methylamino - anthraquinone; 

14° 1,5 - diamino - 2 - ethoxy - 4,8 - dihydroxy - 
anthraquinone. 

Dans les exemples suivants, les parties s'entendent 
en poids et les temperatures en degres centigrades. 

Exemple 1. — On broie pendant quarante- 
huit heures dans un moulin a. billes jusqu'a obten- 
tion d'une poudre fine 3,6 parties de 4-nitro-2,6- 
dichloro - 4' - (N - cyanethyi - N - acetoxy - ethyl) - 
amino - 1,1' - azobenzene, 2,25 parties de 4 - 
nitro - 2 - cyano - 4' - (N - cyan - ethyl - N - acetoxy - 
ethyl)-amino-l,l '-azobenzene, l,45partie de 1-amino- 
2 - bromo - 4,8 - dihydroxy - 5 - methylamino - 
antliraquinone , 4 parties de dinaphtylmethanedisul- 
fonate de sodium, 4 parties d'acethylsulfate de 
sodium et 5 parties de sulfate anhydre de sodium. 

On empate avec un peu d'eau 2,4 parties de la 
preparation tinctoriale ainsi obtenue puis on ajoute 
cette suspension a travers un tamis au bain de 
teinture monte avec 0,5 g/litre de laurylsulfonate. 
Le rapport de bain est de 1 : 40 mais il peut varier 
plus ou moins fortement. On introduit 100 parties 
de « Dacron », fibre de polyester, prealablement 
nettoyees entre 40 et 50 °C dans le bain, on monte 
lentement a Tebullition et on teint pendant une a 
deux heures vers 95-100 °C apres avoir ajoute 5 ml/ 
litre d'une emulsion aqueuse d'un benzene chlore. 

Ensuite, on rince la matiere brun rouge&tre, on 
la savonne, on la rince a nouveau et on la seche. 
Les teintures sont solides a la lumiere, a la sur- 
teinture, au lavage, a 1'eau, a 1'eau de mer, a la sueur, 
aux gaz de combustion, a la sublimation, a la ther- 
mofixation et au plissage. Par ailleurs, on peut 
les ronger en blanc. 

Si Ton remplace les 100 parties de c Dacron » 
par 100 parties d'un autre tissu de polyester comme 
le a Terital », le « Dralon », le « Tr6vira » ou le 
« Kodel », on obtient 6galement des teintures brun 
rougeatre douees des memes bonnes solidites. 

On prepare de la fagon suivante le 4-nitro-2,6- 
dichloro-4'-(N-cyan6thyl-N-acetoxy-ethyl) -amino- 
l,l'-azobenzene qui a ete utilise" : 

On incorpore 83 parties de 2,6-dichloro-4-nitro- 
1-aminobenzene dans de Pacide nitrosylsulfurique 
prepare avec 450 parties d'acide sulfurique concen- 
tre et 28,5 parties de nitrite de sodium. On agite 
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le tout pendant quatre heures k ia temperature 
ambiante, on verse la masse visqueuse dans 
1 400 parties d'eau et 2 400 parties de glace puis on 
detruit 1'acide nitrique en exces avec de 1'acide 
amidosulfonique. A cette solution limpide de com- 
post diazoique, on ajoute une solution de 76 parties 
de N-cyan^thyl-NK)xy6thylaniline dans 50 parties 
d'un acide chlorhydrique a 30 % et 30 parties de 
glace. La copulation se fait instantanement. Apres 
avoir agite la suspension de colorant pendant 
une heure, on la dime avec 7 000 parties d'eau, 
on la nitre, on la neutralise par lavage et on la seche. 

On chauffe a I'elmflition pendant deux heures 
50 parties du 2,6-6Uchloro-4rnitro^.'-(N-cyanethyl-N- 
oxyethyl)^mino-l,l'-azobenzene ainsi obtenu avec 
200 parties d'anhydride acetique. Apres refroidis- 
semeni, on elimine les quelques impuretes par 
nitration puis on dilue le tourteau avec 750 parties 
d'alcool ethylique. Le colorant recristaflise. 

Exemple 2. — On broie k T^tat humide pendant 
quarante-huit heures dans un moulin k billes 
4 parties de 4-nitro-2,6-dichloro-4 , -(N--cyan^thyl.N- 
acetoxye^yl)-ammo-l,l'-azobenzene, 0,9 partie de 
4 - nitro - 2 - cyano - 4' - (N - cyanethyl - N - ace- 
toxyethyl) - amino - 1,1' - azobenzene, 4,5 parties 
de 1,5 - diamino - 2 - bromo - 4,8 - dihydroxyanthra- 
quinone, 10 parties de lessive sulfitique et 80 par- 
ties d'eau. On seche cette pate par pulv6risation. 
On prepare un bain de teinture entre 40 et 50 °C 
avec 1 partie de la preparation tinctoriale ainsi 
obtenue puis on y introduit 100 parties de « Tery- 
lene » (marque deposee), fibre de polyester, preala- 
blement nettoyees. On chauffe lentement le bain 
puis on teint environ trente minutes sous pression 
statique entre 120 et 130 °C. Apres rincage, savon- 
nage, nouveau rincage et sdchage, on obtient des 
teintures gris bleu douees de solidites semblables 
k celles realisees avec le melange de colorants de 
Texemple 1. 

Exemple 3. — On melange 5,7 parties de 4-nitro- 
2,6 - dichlofo - 4' - (N - cyanethyl - N - acetoxy - 



e^yl)-amino-l,l '-azobenzene, 1,6 partie de 4-nitro- 
2 - cyano - 4' - (N - ethyl - N - cyanethyl) - amino - 
l,l'-azobenzene et 2,6 parties d'un melange tech- 
nique de l,5-diammo-2-(4 / -hydroxy)-phenoxy-4,8- 
dlhydroxy-anthraquinone et l,5-d^amino-2-(4'-etho- 
xy)-phenyl-4,8-dihyroxy-anthraquinone sous forme 
de tourteau de filtration humide, 10 parties d'huile 
pour rouge turc et sufHsamment d'eau pour obtenir 
en tout 200 parties. Au bout de deux heures, on 
melange 4 parties de cette pate avec 5 parties de 
2-hydroxy-l,r-diphenyle et 2 000 parties d'eau. 
On introduit dans ce bain entre 40 et 50 °C 100 par- 
ties de « Tergal » (marque deposee), fibre de poly- 
ester, on teint une heure a FebuUition et termine 
par un rincage. On obtient des teintures brun 
fonce douees de solidites remarquables. Le tissu 
est teint a cceur. 

Exemple 4. — On broie pendant quarante- 
huit heures dans un moulin a billes 4,8 parties 
de 4-nitro-2 s 6-dichloro-4 / -(N-cyanethyl)-N-a c e t o xy - 
etiiyl)-amino-l,l'-azobenzene, 1 partie de 4-nitro-2- 
cyanc-4'-(N-ethyl-N-cyanethyl)-aniino-l,l / - azoben- 
zene, 1,1 partie d'un melange technique de 1,5- 
di amino - 2 - (4' - hydroxy) - phenyl - 4,8 - dihydroxy - 
anthraquinone et l,5-dianimo-2-(4'-ethoxy)-phenyl- 
4,8-dmya^oxy-anthraquinone, 38 parties de dina- 
phtylm^thanedisulfonate de sodium et 530 parties 
d'eau. On melange la solution colloidale ainsi obtenue 
avec 25 parties den-butanol diox6thyie et 400 parties 
de carboxymethylcenulose a 6 %. 

Cette p^te d'impression convient tres bien k 
1'impression vigoureuse du peigne de polyester, 
comme le «Diolene » (marque deposee). L'impres- 
sion se fait au moyen de deux rouleaux (pourvoir 
couvrant 78 %) puis on vaporise vers 115-120 °C 
sans sechage interm6diaire. On obtient des impres- 
sions brun rougeatre douses de bonnes solidites. 

Le tableau suivant renferme d'autxes melanges 
que Ton peut obtenir selon les donnees des exemples 
1 a 4. 



Tableau I 



Exemple 



5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 



Colorant 
de formule I (I) 



50 parties Ai 



50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
60 
60 
60 
65 



Ai 
Ai 
A x 
Ax 
A 2 
A a 
A2 

A3 

Aa 



Colorant 
de formule II (II) 



32 parties B* 



30 
32 
32 
13 
32 
30 
32 
30 
30 
32 
23 



Bii 

Bis 

Bi 

Be 

Bi 

Bu 

Bis 

Ba 

B 3 

B 4 

B 5 



Colorant 
de formule III (III) 



20 parties Ci 
Ci 
Ci 
Cs 
do 
C* 
Ci 

c 4 

C9 
C9 

Ca 
Ci 



20 

20 a 

18 8 

10,5 b 

18 it 

20 a 

20 a 

18 a 

18 a 

20 // 

12 a 



Nuance 
sur polyester 



Bran rouge 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 
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Exemple 


Colorant 
de fonnuie I (I) 


Colorant 
de formule II (II) 


Colorant 
de formtile III (III) 


Nuan 
sur poly 




50 parties Ae 


30 p 


arti< 


ss B? 


20 p 


axtie 


s C3 


Bran ronge 




50 


B 


A, 


30 


B 


B 8 


20 


B 


Ca 


Idem 




50 


D 


As 


30 


a 


Bg 


20 


B 


C4 


Idem 




55 


U 


A 9 


30 


a 


Bio 


20 


e 


C4 


Idem 


21 


55 


B 


Aio 


30 


a 


Bis 


20 


B 


Cs 


Idem 




50 


U 


An 


32 


B 


Bn 


20 


U 


Ce 


Idem 




50 


V 


Al2 


30 


II 


Bl3 


15 


n 


c 7 


Idem 


24 


50 


u 


A 13 


35 


B 


Bl4 


20 


it 


Cs 


Idem 


25 


50 


a 


Al4 


35 


B 


Bie 


15 


11 


Co 


Idem 




50 


a 


Al5 


35 


a 


Bl7 


18 


a 


C10 


Idem 


27 


50 


n 


Ale 


35 


B 


Bl8 


18 


B 


C10 


Idem 


28 


50 


B 


Al7 


35 


a 


Bl9 


18 


B 


C10 


Idem 


29 


50 


U 


Aia 


25 


a 


B20 


18 


B 


C10 


Idem 




50 


u 


Ai 


35 


n 


B21 


18 


B 


C10 


Idem 




50 


u 


As 


20 


8 


Baa 


18 


B 


C10 


Idem 




50 


u 


Al7 


! 20 


a 


Baa 


18 


B 


C10 


Idem 




50 


8 


A i7 


13 


B 


B 6 


10,5 


B 


Cjo 


Idem 




50 


n 


Aia 


13 


11 


B c 


10,5 


II 


C10 


Idem 




50 


B 


Ai5 


35 


B 


Bie 


15 


B 


Cn 


Idem 




50 


U 


Ai 


13,5 


a 


Be 


22 


II 


C10 


Bran fonce 




50 


8 


Ai 


20 


B 


B4 


30 


a 


Ci 


Idem 


38 


50 


S 


Ai 


20 


a 


Bn 


30 


a 


Ci 


Idem 




50 


B 


Ai 


22 


B 


B15 


30 


a 


Ci 


Idem 




50 


B 


Ai 


22 


n 


Bi 


30 


B 


Ca 


Idem 




50 


U 


A 2 


16 


B 


Bi 


30 


B 


C10 


Idem 


42 


50 


a 


A 2 


15 


n 


Bn 


30 


fi 


Ci 


Idem 




50 


a 


A 2 


16 


a 


Bis 


30 


B 


C4 


Idem 




50 


B 


Aa 


15 


u 


B 2 


25 


II 


C« 


Idem 




50 


B 


Aa 


15 


B 


B 3 


25 


II 


C10 


Idem 




50 


B 


M 


17 


if 


B 4 


32 


II 


Ca 


Idem 




50 


U 


Ae 


15 


u 


B 7 


35 


B 


Ca 


Idem 


48 


50 


B 


A 7 


15 


B 


B 8 


33 


a 


C 3 


Idem 




50 


II 


As 


15 


II 


B 8 


30 


B 


C4 


Idem 




50 


a 


Aa 


15 


II 


Bio 


30 


B 


C 4 


Idem 




50 


it 


Aio 


15 


II 


Bib 


30 


B 


Ce 


Idem 




50 


b 


An 


15 . 


B 


Bn 


25 


11 


Ce 


Idem 




50 


ti 


Aia 


15 


a 


Bis 


20 


ff 


c 7 


Idem 


54 


50 


it 


Ais 


17 


a 


B17 


30 


If 


Ca 


Idem 


55 


50 


B 


Aw 


17 


fi 


Bie 


20 


B 


Ca 


Idem 




50 


II 


Ais 


17 


B 


B17 


22 


B 


C10 


Idem 




50 


B 


Ai 6 


17 


a 


Bis 


22 


B 


C10 


Idem 




50 


0 


A17 


17 


n 


Aid 


22 


B 


C10 


Idem 




50 


n 


Aia 


17 


if 


Bao 


22 


II 


C10 


Idem 




50 


,f 


Ai 


17 


fi 


Bai 


22 


a 


C10 


Idem 




50 


0 


As 


12 


u 


Baa 


22 


II 


C10 


Idem 




50 


It 


Ai? 


12 


0 


B23 


22 


n 


C10 


Idem 


63 


50 


n 


Ai 2 


13,5 


B 


Be 


22 


a * 


C10 


Idem 


64 


50 


B 


A17 


13,5 


a 


B 6 


22 


B 


C10 


Idem 




50 


n 


A5 


17 


n 


B 6 


22 


a 


C 4 


Idem 


66 


50 


a 


Aii 


15 


n 


Bn 


35 


B 


Cia 


Idem 


67 


50 


a 


Ai 


12,8 


B 


Be 


61 


B 


C10 


Grise 


68 


50 


a 


Ai 


17 


B 


B 4 


65 


B 


Ci 


Idem 


69 


50 


a 


Ai 


17 


B 


Bn 


65 


U 


Ci 


Idem 


70 


50 


u 


Ai 


18 


U 


Bie 


65 


B 


Ci 


Idem 


71 


50 


a 


Ai 


18 


a 


Bi 


65 


B 


C10 


Idem 


72 


50 


B 


Aa 


18 


0 


Bi 


65 


B 


Ca 


Idem 


73 


50 


U 


Aa 


15 


ii 


Bn 


65 


B 


Ci 


Idem 




50 


B 


Aa 


15 


B 


Bib 


65 


II 


Ce 


Idem 




50 


B 


As 


14 


B 


B 9 


60 


B 


Ca 


Idem 


76 


50 


B 


As 


14 


B 


B 3 


62 


B 


C10 


Idem 


77.... 


50 


B 


M 


15 • 


11 


Be 


65 


B 


Ca 


Idem 


78 


50 


n 


As 


13 


11 


B7 


65 


a 


Ca 


Idem 


79 


50 


B 


A 7 


12 


a 


Be 


65 


8 


Cs 


Idem 


80 


50 


U 


As 


12 


a 


B* 


60 


8 


Ce 


Idem 



V 
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Exemples 


Colorant 
f *de formnle I (I) 


Colorant 
de formnle II (H) 


Colorant 
de formnle HI (111) 


Nuance 
snr polyester 


ft! 


50 parties' A9 


12 p 


irtic 


is Bio 


60 


partie 




Grise 


£9 


50 


9 


A12 


12 


a 


B13 


60 


0 


c 7 


Idem 


pq 


50 


a 


A14 


14 


P 


Bw 


60 


a 


C9 


Idem 


OA 


50 






14 


a 


B17 


64 


B 


C10 


Idem 


QC 


50 


a 


A16 


14 


u 


A18 


64 


a 


C10 


Idem 


Q£ 


50 


a 


Al? 


14 


a 


Aid 


62 


a 


do 


Idem 


JVT 


50 


a 


A12 


14 


a 


B20 


60 


0 


C10 


Idem 


op 


50 


u 


Ai 


14 


a 


B21 


61 


u 


Cio 


Idem 


po 


50 


s 


As 


12 


// 


Baa 


62 


0 


C10 


Idem 




50 


a 


A17 


12 


a 


B>3 


62 


a 


C10 


Idem 




50 


n 


A17 


13,5 


0 


Be 


62 


B 


C10 


Idem 




50 


u 


A12 


13,5 


u 


B B 


60 


a 


C10 


Idem 


93 


50 


ff 


As 


12 


a 


B 5 


60 


a 


C4 


Idem 


94 


50 


it 


A10 


12 


u 


Bi2 


65 


a 


C 6 


Idem 


95 


50 


u 


An 


12 


n 


Bu 


60 


a 


Co 


Idem 




50 


tt 


A13 


12 


a 


B17 


65 


e 


Co 


Idem 


97 


50 


n 


A* 


13 


a 


B7 


65 


B 


C13 


Idem | 


98 


50 


a 


Aia 


12 


a 


B13 


60 


a 


Cl4 


Idem 



Les melanges suivants donnent des teintures par- 
ticulierement bonnes : 

50-70 parties Ai, 15-35 parties B 6 et 10-20 par- 
ties Cio; 

50-70 parties A12, 15-35 parties B13 et 10-20 par- 
ties C7; 

50-70 parties A3 7, 15-35 parties B i9 et 10-20 par- 
ties Cio; 

40-60 parties Ai, 12-35 parties B 6 et 20-35 par- 
ties Cio; 

40-60 parties A 12 , 12-35 parties B 2 o et 20-35 par- 
ties Cio; 

40-60 parties A17, 12-35 parties B23 et 20-35 par- 
ties Cio; 

35-45 parties Ai, 5-15 parties B6 et 45-60 parties 
Cio; 

35-45 parties A12, 5-15 parties B13 et 45-60 par- 
ties C7; 

35-45 parties A17, 5-15 parties B23 et 45-60 par- 
ties Cio» 

Example 99. — On melange une fine suspension 
aqueuse de 17 parties du melange de colorants uti- 
lise dans 1'exemple 1, 48 parties de dinaphtylme- 
thanedisulfonate de sodium et 25 parties de butyl- 
carbitol dans 50 parties d'eau avec 500 parties de 
gomme cristaHisee 1 : 2, 30 parties de glycerine et 
320 parties d'eau. Cette pate est imprim^e selon le 
proc^de habituel. On vaporise ensuite Timpression 
sous 1 : 5 a 1,7 atmosphere, on la rince et on la 
savonne. On obtient ainsi sur triacetate des impres- 
sions brun rouge tres nettes et extremement solides. 

Example 100. — On melange une fine suspension 
aqueuse de 15 parties du melange de colorants 
utilise dans 1'exemple 4, 35 parties de dinaphtyl- 
methanedisulfonate de sodium et 2 parties d'algi- 



nate avec 1 000 parties d'eau. On foularde un tissu 
de polyester avec ce bain selon le mode usuel a des 
temperatures comprises entre 20 et 70 °C, on le 
seche a 1'air entre 60 et 100 °C, on le traite en 
chaleur seche pendant trente a o^atre-vingt- 
dix secondes entre 180 et 220 °C, on le rince et on 
le savonne. On obtient des teintures unies brun 
rougeatre douees de bonnes solidites. 

Example 101. — On teint selon le mode habi- 
tuel 100 parties d'acetate avec 1,3 partie d'une 
preparation tinctoriale comportant 30 % de 4-nitro- 
2,6-dichloro - 4' - (N - cyan^thyl - N-acetoxy - 6thyl) - 
amino-1,1 -azobenzene, 0,8 partie d'une preparation 
tinctoriale comportant 25 % de 4-nitro-2-cyano- 
4'-(N-cyanethyl-N - acetoxy - ethyl) - amino - 1,1' - azo- 
benzene et 0,3 partie d'une preparation tinctoriale 
comportant 30 % de l,5-diamino-2-bromo-4,8-dihy- 
droxy-anthraquinone. On obtient des nuances brun 
rouge douees de bonnes solidites. 

RESUME 

La presente invention comprend notam- 
ment : 

1° A titre de produits industriels nouveaux : 
a. Des preparations tinctoriales stables contenant 

au moins un colorant de chacune des formules 

generales : 

Ai 

/ L / v /CHa-CHa-Yi 

(D OaN-/ >N=N-< VN( 

^ — / y—/ \ch 2 . CH 2 -Y 2 

A3 A 2 Xj 



s 




^CHz-CHa-Yi 
\cH2-CHa-Y2 



et 



Ri-NH 
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5 a 15 parties d'un colorant repondant a la for- 
mula generale (II) et 

45 a 60 parties d'un colorant repondant a la for- 
mule generale (III) ; 

e. Les fibres de polyesters ou d'ac^tate ou les 
articles a base de ces fibres teints, foulardes ou 
imp rimes avec au moins un colorant de chacune des 
formules generales : 



(III) 




NH-Ra 



dans lesquelles : 

Ai represente un atome de chlore ou de brome; 

A2 et A3 representent des atomes de chlore, de 
brome ou d'hydrogene, Tun d'eux devant etre 
un atome d'hydrogene; 

X represente un atome d'hydrogene, un groupe 
methylique ou ethylique, un atome de cUore; 

Yi represente un atome d'hydrogene, un radical 
alcoylique de bas poids moleculaire, un radical 
acetoxylique ou propionyloxylique ou le groupe 
nitrilique; 

Y2 represente un radical acetoxylique ou pro- 
pionyloxylique, un radical carboxymethylique ou 
-ethylique ou le groupe nitrilique; 

Zi represente un atome de chlore, un atome de 
brome, un groupe trifluoromethylique ou le groupe 
nitrilique; 

Z2 represente un atome d'hydrogene, ou un 
atome de chlore ou de brome lorsque Zi represente 
le groupe nitrilique; 

Ri et R2 representent des atomes d'hydrogene 
ou un radical alcoylique de bas poids moleculaire et 

W represente un atome de chlore, de brome, un 
groupe alcoxylique, hydroxyarylique ou alcoxyary- 
lique; 

b. Des preparations selon 1°, a., contenant : 

50 a 70 parties d'un colorant repondant a la for- 
mule generale (I) avec : 

15 a 35 parties d'un colorant repondant a la for- 
mule generale (II) et 

10 a 20 parties d'un colorant repondant a k for- 
mule (III); 

c. Des preparations selon 1°, a., contenant : 

40 a 60 parties d'un colorant repondant a la for- 
mule gen6rale (I) avec : 

12 a 35 parties d'un colorant repondant k la for- 
mule generale (II) et 

20 a 35 parties d'un colorant repondant a la for- 
mule generale (III); 

d. Des preparations selon 1°, a., contenant : 

35 a 45 parties d'un colorant repondant a la for- 
mule generale (I) avec : 



(I) 0 3 N 



Ai 



Ao As 



Zi 



I 

X 



Yi 
.CHa-Y a 



(II) OaN 



<Z> N = N -<P>-< 



/CHa-CHa-Yi 
!H2-CHa— Y2 



et 



Ri-NH O OH 



(III) 




OH O NH-Ra 



employes conjointement ou dans un ordre quel- 
conque ; 

2° Procede pour la teinture de fibres de poly- 
esters ou d'acetate ou d'articles a base de ces fibres, 
qui consiste i les teindre, les foularder ou les 
imprimer avec au moins un colorant de chacune 
des formules generales : 



(I) 0 2 N- 



<Z>- N=N <Z> N C 



XHa-CHs-Yi 



I 

A3 



I 

A 2 
Zi 



CH2-Y2 



(II) Q a N ^ ^ -N^N ^^ y ~ N< ^cik 



CHa-CHa-Yi 
CH a -Y a 



et 



Ri-NH O OH 
I 



(HI) 




OH O -NH-Ra 



[1.291.988] — 
employes conjointement ou dans un ordre quel- 
conque, dans lesqfuelles : 

Ai represente un atome de chlore ou de brome; 

A2 et As representent des atonies de chlore, de 
brome ou d'hydrogene, Tun d'eux devant etre un 
atome d'hydrogene; 

X represente un atome d'hydrogene, un groupe 
m&hylique ou ethylique, un atome de chlore; 

Yi represente un atome d'hydrogene, un radical 
alcoylique de bas poids moleculaire, uh radical 
acetoxylique ou propidnyloxylique ou le groupe 
nitrilique; 

Y2 represente un radical ac&oxyiique ou pro- 
pionyloxylique, un radical carboxymethylique ou 
-ethylique ou le groupe nitrilique; 

Zi represente un atome de chlore, un atome de 
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brome, un groupe trifluoromethylique ou le groupe 
nitrilique; 

Z2 represente un atome d'hydrogene, ou un 
atome de chlore ou de brome lorsque Zi represente 
le groupe nitrilique; 

Ri et Rg representent des atomes d'hydrogene 
ou un radical alcoylique de bas poids moleculaire 

W represente un atome de chlore, de brome, un 
groupe alcoxylique, hydroxyarylique ou alcoxyary- 
lique. 

Societe dite : SANDOZ S. A. 
Par procuration : 
J. Casanova (Cabinet Abmengaud jennc) 
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